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@) Kalziunr^-Siiikat-Mischung zur Herstellung von Bauteilen 

(g) Eine Kalzium-Siiikat-Mischung, wie Zement mit Silikat 
Oder Kalk mit Silikat mit Verstarkungsfasern wie Kunststotf- 
Oder Zellulosefasern zur Herstellung von Bauteilen, insbe- 
sondere von Bauplatten, wobei die Bauteile oder Bauplatten 
eine Dampfhartung (Autoklavierung) unterworfen werden, 
soil so ausgelegt werden, daB sich aus ihr Bauplatten 
herstellen lessen, die ein geringes Dehn-Schwindverhalten 
zeigen. 

Hierzu ist erfindungsgema(^ vorgesehen, dal^ der Mischuny 
Anhydrit (Kalziumsutfat) in einer Menge von 5 Gew.-% bis 35 
Gew.-% bezogen auf die Feststoffmischung zugesetzt wird. 
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Beschreibung zugesetzt wird. 

Die Erfindung betrifft eine ICalzium-Silikat-Mi- 
schung. wie Zement mit Silikat oder Kalk mit Silikat mit 
Verstarkungsfasern wie Kunststoff- oder Zellulosefa- 5 
sern zur Herstellung von Bauteilen insbesondere von 
Bauplatten. wobei die Bauteile oder Bauplatten einer 
Dampfh^rtung (Autoklavierung) unterworfen werden. 

Bekannte Mischungen dieser Art bestehen aus Ze- 
ment mit Verstarkungsfasern und Quarz, wobei die Fa- 10 
sern ICunststoffoder Zellulosefasern sein konnen. Mi- 
schungen dieser Art werden als Faserzement bezeich- 
nei. 

Nachteilig bei den bekannten Mischungen ist es, daB 
die daraus hergestellten Bauplatten oder Bauteile ein 15 
hohes hydrisches Dehn-Schwindverhalten zeigen, d. h. 
daB sie im Gebrauch bei Wasserzutritt im AuBenbereich 
von Gebauden Wasser aufnehmen und sich entspre- 
chend dehnen, bzw, beim Trocknen sich verkiirzen und 
schwinden. Dieses nachteilige Verhatten tritt trotz der 20 
Dampfh^rtungder Bauteile auf. 

Dieses Dehn-Schwindverhalten liegt in der GroBen- 
ordnung von l^%o im Bereich zwischen der vollstandi- 
gen Wasseraufnahme und dem absolut trockenen Zu- 
stand- Die max. Wasseraufnahmefahigkeit solcher Bau- 25 
platten liegt bei 24%. 

Das Dehn-Schwindverhalten ist mithin so groB, daB 
es insbesondere bei groBeren Bauplatten- wie Fassa- 
denplatten oder dergleichen — zu einer starken Bela- 
stung der Befestigungsmittel kommen kann. Es besteht 30 
dabei die Gefahr, daB aufgehangte Fassadenplatten 
durch die auftretenden Krafte Risse bekommen bzw. 
zerstort werden konnen. 

Der Erfindung liegt demgemaB die Aufgabe zugrun- 
de. eine Mischung der eingangs genannten Art zu schaf- 35 
fen, aus weicher sich Bauplatten herstellen lassen, die 
ein geringeres Dehn-Schwindverhaiien zeigen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB der Mischung Anhydrit (Kalziumsulfat) in einer 
Menge von 5 Gew.-% bis 35 Gew.-% bezogen auf die 40 
Feststoffmischung zugesetzt wird. 

Wie umfangreiche Versuche ergeben haben. hat sich 
in uberraschender Weise gezeigt. daB hierdurch das 
Dehn-Schwindverhalten in sehr gunstiger Weise beein- 
fluBt wird. So wurde festgestellt, daB beim Zusatz von 15 45 
Gew.-% bis 20 Gew.-% Anhydrit das Dehn-Schwind- 
verhalten auf 0,8%o reduziert wird. Die maximale Was- 
seraufnahme ging dabei von 24% auf 17% zuriick. 

Die Zugabe von Kalziumsulfat in Form von Anhydrit 
ist insbesondere auch deswegen vorieilhaft, weil Anhy- 50 
drit bei einer AuBenbewitterung der Bauteile bestandig 
und nicht wasserldslich ist. 
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1. ICalzium-Silikat-Mischung wie Zement mit Sili- 
kat oder Kalk mit Silikat mit Verstarkungsfasern 
wie Kunststoff- oder Zellulosefasern zur Herstel- 
lung von Bauteilen insbesondere von Bauplatten, 
wobei die Bauteile oder Bauplatten einer Dampf- 60 
hartung (Autoklavierung) unterworfen werden, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Mischung Anhy- 
drit (Kalziumsulfat) in einer Menge von 5 Gew.-% 
bis 35 Gew.-% bezogen auf die Feststoffmischung 
zugesetzt wird. 65 

2. Mischung nach Anspruch 1, dadurch gekennzei- 
chent, daB der Mischung Anhydrit (Kalziumsulfat) 
in einer Menge von 15 Gew.-% bis 20 Gew.-% 
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